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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Mehrlagige Folie fur den Baubereich und Verwendungen dieser Folie 

@ Die mehrlagige, fur Wasserdampf undurchlassige Folie 
(4) fur den Baubereich besteht aus einer Metal If olie als 
Mittellage (3) und beidseitig, insbesondere mit thermo- 
plastischem Kunststoff, unloslich aufkaschierten uber- 
putzbaren und/oder uberklebbaren Auftenlagen (1) aus 
Vlies, Gewebe, technischem Gewirke, Stricken, Glasfa- 
sern, verstarktem Papier und dergleichen. Die Folie (4) ist 
grofcflachig ausgebildet. Damit ist es moglich, direkt auf 
der Baustelie ohne einen grofceren Aufwand eine gegen- 6 — I— 1 
uber unterschiedlichen Einwirkungen dichte, insbesonde- 
re wasserdampfdichte, Sperrschicht fur einen Flachenbe- 
reich, wie Wande, Decken, FuRboden und dergleichen, zu 
erreichen, wobei ubliche Baustoffe wie Putze, Mortel, Far- 
ben, Fliesenklebstoff usw. ohne weitere Vorbehandlung 
auf die Sperrschicht aufgebracht werden konnen und dar- 
auf auf Dauer haften. 



CO 

m 

CM 

o 



LU 

O 



1 



Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft zum einen eine mehrlagige, 
fur Wasserdampf undurchlassige Folie fur den Baubereich, 
bestehend aus einer Metallfolie als Mittellage und beidsei- 5 
tig, insbesondere mit thermoplastischem Kunststoff, unlos- 
lich aufkaschierten uberputzbaren und/oder uberklebbaren 
AuBenlagen aus Vlies, Gewebe, technischem Gewirke, 
Stricken, Glasfasern, verstarktem Papier und dergleichen. 
[0002] Eine derartige Folie in Form einer streifen- oder 10 
bandfbrniigen Folienbahn ist aus der DE 100 54 478 Al 
(Henkel KGaA) bekannt. Die Mittellage besteht aus einem 
wasser- und luftdichten Kunststoff, wobei in einer besonde- 
ren Ausfuhrungsform zusatzlich eine Aluminiumfolie ka- 
schiert werden kann. Diese band- und streifenformige Fo- 15 
lienbahn kann zum Abdichten der Anschlusse von Fenster- 
rahmen sowie zum Abdichten von Anschlussen im Dachbe- 
reich eingesetzt werden. 

[0003] Die bekannte Folie weist ferrier eine schmale, 
randseitige Selbstklebeschicht auf, damit die Folienbahn 20 
durch Kleben dauerhaft an Fensterprofilen aus Kunststoff, 
Aluminium, Holz oder dergleichen und/oder an iiblichen 
Wasserdampfsperrfolien aus Polyolefinen oder dergleichen 
befestigt werden kann. 

[0004] Es ist in der Bautechnik bekannt, Dampfsperren 25 
auf der warmen Seite von Wanden und Decken einzusetzen, 
um zu verhindern, dass der Wasserdampf in die W armed am- 
mung oder in die Konstruktion des Baukorpers, z. B. in das 
Mauerwerk, einwandert, nach Unterschreiten des Taupunk- 
tes dort kondensiert und zu Schaden fuhrt. Zum Beispiel 30 
sind Dampfsperren im Dachbereich in Form von bitumenka- 
schierten Aluminiumfolien seit Jahrzehnten Stand der Tech- 
nik. Auch an Wanden werden nach dem Stand der Technik 
verschiedene Materialien als Dampfsperre eingesetzt, um 
den oben genannten bauphysikalischen Zweck zu erreichen. 35 
[0005] Solche Folien sind beispielsweise mehrlagig mit 
einer Aluminiumfolie als Zwischenschicht und Bitumen als 
beidseitige AuBenlagen ausgebildet. Ein Beispiel fur eine 
derartige Dampfsperrfolie findet sich in der 
DE 299 07 589 Ul (Bachmann). 40 
[0006] Solche oder andere, z. B. Kunststofffolien, werden 
entweder raumseitig aufgebracht, um ein Eindiffundieren 
von Feuchtigkeit zu verhindern, oder auf der AuBenseite 
von Wohn-, Biiro- oder Geschaftshausern aufgebracht, be- 
vor die Warmedammung angebracht wird. 45 
[0007] Nachteilig ist hier, dass auf der Oberflache der 
Dampfsperrfolie mit normalen iiblichen Baustoffen wie 
Mortel, Putze, Farben oder ahnlichem nicht weiter gearbei- 
tet werden kann, da diese Baustoffe nicht an der Oberflache 
der Folie haften. Vielmehr miissen die auf die Folie aufzu- 50 
bringenden Baustoffe mechanisch befestigt werden, indem 
ein Putzgittergewebe, ein Rippenstreckmetall oder ahnli- 
ches aufgebracht wird, bevor die Putze, die Fliesen oder 
ahnliches auf die Oberflachen aufgebracht werden kann. Mit 
anderen Worten, die nachfolgenden Baustoffe haften nicht 55 
unmittelbar an der Folie, sondern nur an dem vor der Folie 
angebrachten mechanisch befestigten und in der Regel me- 
tallischen Trager. Dieses bekannte Verfahren ist sowohl ar- 
beits- als auch kostenaufwandig und erfordert auch relativ 
viel Zeit. 60 
[0008] Beim Aufbau von Wanden oder FuBboden ist es in 
bestimmten Fallen erforderlich, eine Sperrschicht zwischen 
den verschiedenen Lagen einzubauen, um Einwirkungen 
von den bereits aufgebrachten Lagen bzw. aus dem Unter- 
grund auf die noch aufzubringenden Schichten auszuschlie- 65 
Ben. Beispielsweise wird eine derartige wasserdichte und 
wasserdampfdichte Sperrschicht benotigt, wenn auf einen 
FuBboden mit einer zu hohen Restfeuchte feuchtigkeitsemp- 



findliche Bodenbelagsmaterialien verklebt werden. Ein wei- 
teres Gebiet ist z. B. bei Renovierungen das Vorhandensein 
von haftungsfeindlichen Oberflachen oder alten Kleberre- 
sten, auf die nicht direkt mit neuen Spachtelmassen bzw. 
Klebern weitergearbeitet werden kann. Im Stand der Tech- 
nik ist es in vielen Fallen nicht moglich, iibliche wasser- 
dichte und wasserdampfdichte Sperrfolien, z. B. mehrlagige 
Folien mit einer Aluminiumlage als Zwischenschicht, ein- 
oder mehrlagige Kunststofffolien oder ahnliches zu verwen- 
den, da die nachfolgenden Baustoffe auf diesen Folien nicht 
oder nur sehr schwer haften. Daher werden in der Praxis zur 
Zeit Zwei-Komponenten-Reaktionsharze eingesetzt, die 
eine Sperre gegen das Hindurchwandern von Wasser und 
Wasserdampf bilden sollen. Der Erfolg einer derartigen Ar- 
beitsweise hangt jedoch stark von der individuellen f achge- 
rechten Verarbeitung auf der Baustelle ab, so dass die Qua- 
litat einer derartigen Sperrschicht nicht ohne weiteres immer 
und iiberall sichergestellt ist. 

[0009] Neben der Verwendung von Zwei-Komponenten- 
Reaktionsharzen ist es auBerdem bekannt, bei der Herstel- 
lung von FuBboden Folien auszulegen, welche an den Uber- 
lappungen client verklebt werden miissen. Auch hier hangt 
der Erfolg dieser Arbeitsweise stark von der individuellen 
fachgerechten Verklebung unmittelbar auf der Baustelle ab, 
so dass die gleichen Nachteile einer nicht gleichmaBigen 
Qualitat vorliegen. Wenn mit Folien im Stand der Technik 
gearbeitet wird, reicht es nicht aus, diinne Spachtelungen 
durchzufuhren. Vielmehr muss ein Estrich in entsprechen- 
der Dicke aufgebracht werden. 

[0010] Bekannt ist es auBerdem, Raume mit hoher Luft- 
feuchtigkeit, z. B. Schwimrnhallen oder Nasszellen und der- 
gleichen, an der Innenseite der AuBenwande und der Decke 
wasser- und dampfdicht abzudichten, um eine Wasser- 
dampfdiffusion in das Mauerwerk zu verhindern. Bekannt 
ist es weiterhin, dazu Dammplatten mit raumseitig aufka- 
schierter Aluminium-Folie als Dampfsperre einzusetzen 
(DE 43 30 407 CI und DE 44 42 053 CI (Bender)). Hier 
bestehen die gleichen Probleme mit der Haftung des nach- 
folgenden Baustoffes auf der Aluminiumfolie. Zwar ist in 
der DE 44 42 053 CI in den Figuren dargestellt, dass der 
Putz unmittelbar auf der Aluminiumfolie haftet, aber dem 
Fachmann ist es klar, dass eine solche Haftung nur durch 
den Einbau von zusatzlichen Putztragern oder anderen me- 
chanischen Hilfsmitteln moglich ist. 

[0011] Entsprechende Probleme stellen sich bei der 
dampfdichten Abdichtung von Kuhlhausern und Kiihlrau- 
men. Dort wird die Dampfsperre nicht an der Innenseite, 
sondern an der AuBenseite angebracht, welche in diesem 
Fall die warme Seite darstellt. 

[0012] Aus dem Stand der Technik ist es weiterhin be- 
kannt, Mauerwerk, Zwischenwande oder Decken und Bo- 
den gegen elektromagnetische Storstrahlen von auBen abzu- 
schirmen oder die Emission solcher Strahlen von einer Elek- 
tronikanlage, z. B. um die Vertraulichkeit von Information 
nen zu gewahrleisten, zu verhindern. Derartige mit Metall- 
folien oder Netzen abgeschirmte Wande, FuBboden und 
Decken sind beispielsweise aus der DE 40 26 403 C2 
(Blohm + Voss AG) und DE 197 36 122 Al (Zimmermann) 
bekannt. Nachteilig ist auch hier das umstandliche Aufbrin- 
gen weiterer Baustoffe wie Putze, Farben, Mortel usw, die 
nicht ohne weiteres auf der Metallschicht haften. 
[0013] Entsprechendes gilt fur die Abschirmung gegen 
Rontgenstrahlen, radioaktiven Strahlen oder auch kosmi- 
schen Strahlen nach auBen oder nach innen, z. B. bei Ein- 
richtungen, die mit Rontgengeraten und/oder mit radioakti- 
ven Substanzen arbeiten oder mit Geraten, die vor kosmi- 
schen Strahlen geschiitzt werden miissen, z. B. Forschungs- 
labors. 



[0014] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Moglichkeit zu entwickeln, um direkt auf der Baustelle ohne 
einen groBeren Aufwand eine gegeniiber unterschiedlichen 
Einwirkungen dichte, insbesondere wasserdampfdichte, 
Sperrschicht fiir einen Flachenbereich, wie Wande, Decken, 
FuBboden und dergleichen zu erreichen, wobei iibliche Bau- 
stofFe wie Putze, Mortel, Farben, Fliesenklebstoff, usw. 
ohne weitere Vorbehandlung auf die Sperrschicht aufge- 
bracht werden konnen und darauf auf Dauer haften. 
[0015] Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass eine 
mehrlagige, fiir Wasserdampf undurchlassige Folie fiir den 
Baubereich vorgesehen ist, bestehend aus einer Metallfolie 
als Mittellage und beidseitig, insbesondere mit thermopla- 
stischem KunststofF, unloslich aufkaschierten iiberputzba- 
ren und/oder uberklebbaren AuBenlagen aus Vlies, Gewebe, 
technischem Gewirke, Stricken, Glasfasern, verstarktem Pa- 
pier und dergleichen, wobei die mehrlagige Folie groBfla- 
chig ausgebildet ist. 

[0016] Im Gegensatz zum Stand der Technik nach der 
DE 100 54 478 Al handelt es sich hier also nicht um eine 
streifenformige, bandformige Folie zum Abdichten von lini- 
enartigen Anschlussen, sondem um eine groBflachige Folie 
zur ganzflachigen Abdichtung von Wanden, FuBboden, 
Decken usw. Bei der Verwendung dieser Folie im Baube- 
reich ergeben sich erhebliche Vorteiie gegeniiber dem Stand 
der Technik, wie bei den einzelnen Anwendungsgebieten 
noch naher eriautert wird. Die erfindungsgemaBe Folie hat 
eine Breite von mehr als 80, insbesondere mehr als 130 und 
vor allem mehr als 200 cm. ZweckmaBigerweise ist sie min- 
destens so breit, wie iibliche Wohnraume hoch sind. Die 
Lange der erfindungsgemaBen Bahn liegt vorzugsweise bei 
mindestens 10, insbesondere mindestens 30 m. 
[0017] Unter einer "iiberputzbaren und/oder uberklebba- 
ren AuBenlage" ist eine Schicht zu verstehen, auf der mit ub- 
lichem Baustoffen auf herkommliche Weise weitergearbei- 
tet werden kann, insbesondere durch Beschichten mit Putz, 
Mortel, Spachtelmasse, Estrich, Farbe usw., und zwar direkt 
ohne eine Vorbehandlung. Derartige Schichten haben eine 
rauhe Oberflache, insbesondere ist sie poros, z. B. aufgrund 
ihrer faserigen Struktur. Als AuBenlage geeignete Flachen- 
gebilde sind Vliese, Gewebe, technische Gewirke, Gelege, 
Strickware, verstarktes Papier. Es kann im Baubereich ub- 
lich Fasermaterial verwendet werden, insbesondere aus Po- 
ly amid, Polyester, Polyethylen, Polypropylen und Glas, sei 
es in Form von Stapelfasem oder Filamenten. Die textilen 
Rachengebilde aus Synthesefasern haben ein Hachenge- 
wicht vorzugsweise von 5 bis 500 g/m 2 , insbesondere 15 bis 
300 g/m 2 . Die AuBenlagen konnen unterschiedlich sein. 
Eine AuBenlage kann auch eine herkommliche glatte Folie 
sein, insbesondere wenn sie mit einer Selbslklebeschicht 
uberzogen ist. 

[0018] Mit "aufkaschierend" ist gemeint, daB die AuBen- 
lagen fest mit der Metallfolie verbunden werden. Dazu sind 
in der Regel Kaschierrnittel notwendig, z. B. geeignete 
KlebstofFe, reaktive KunststofFe, Harze, Homo- oder Copo- 
lymere des Ethylens usw. 

[0019] Fiir einige Anwendungsgebiete ist es von Vorteil, 
wenn nach einer Ausgestaltung der Erfindung die Folie ein- 
seitig oder beidseitig, vollflachig, streifen- oder punktfor- 
mig, namlich mit einem Streifen- oder Punktmuster, oder 
mit einem anderen Muster oder in einer nicht unterbroche- 
nen Schicht oder nur randseitig mit einer Selbstklebeschicht 
mit einer Dicke von vorzugsweise 0,2 bis 2,0, insbesondere 
0,5 bis 1,0 mm versehen ist. Mit der Klebeschicht lasst sich 
die Folie problemlos, schnell und einfach auf den Unter- 
grund aufkleben. Auf diese Folie kann dann infolge der Au- 
Benlage aus Vlies, Gewebe usw. mit herkommlichen Bau- 
stoffen auf herkommliche Weise weitergearbeitet werden, 



ohne dass zusatzliche MaBnahmen erforderlich sind, die ein 
Anhaften der auf die Folie aufgebrachten Lagen gewahrlei- 
sten. 

[0020] Gegenstand der Anmeldung ist daher auch die Ver- 
5 wendung der erfindungsgemaBen Folie im Baubereich, die 
dadurch gekennzeichnet ist, daB die iiberputzbare AuBen- 
lage zum weiteren Aufbau der Wand, der Decke, des FuBbo- 
dens . . . direkt beschichtet wird, z. B. mit Putz, Mortel, 
Spachtelmasse, Estrich, Farbe . . . 

10 [0021] Die Mittellage der erfindungsgemaBen Folie be- 
steht aus einer Metallfolie, die aus einem unterschiedlichen, 
dem jeweiligen Verwendungszweck am besten angepassten 
und andererseits auch am wirtschaftlichsten zu verwenden- 
den Metall bestehen kann und sollte. Bei der Verwendung 

15 der erfindungsgemaBen Folie als Dampfsperre ist es aus Ko- 
stengriinden am giinstigsten, wenn die Metallfolie nach ei- 
ner Ausgestaltung der Erfindung eine Aluminiumfolie ist. 
Wenn es dagegen um eine elektrische Abschirmung oder all- 
gemein um eine elektrisch besonders gut ieitende Folie gent, 

20 sollte nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung die 
Metallfolie eine Kupferfolie sein. Zur Abschirmung gegen 
bestimmte Strahlen, wie Rontgenstrahlen, radioaktive 
Strahlen und auch kosmische Strahlen, wird dagegen vorge- 
schlagen, dass die Metallfolie eine Bleifolie ist. Als Material 

25 fiir die Metallfolie konnen auch andere, hier nicht genannte 
Metalle verwendet werden, wenn diese mit Vorteil fiir wei- 
tere besondere Verwendungszwecke geeignet und von Vor- 
teil sind. 

[0022] Die Erfindung betrifft auch und insbesondere die 

30 Verwendung der genannten Folie in unterschiedlichen An- 
wendungsgebieten. Von Vorteil lasst sich die Folie als 
Dampfsperre bei Trapezprofildachern, insbesondere Stahl- 
trapezprofildachern verwenden. Trapezprofildacher sind be- 
kannt und werden in der Regel fur Flachdacher von Hallen 

35 fiir Industrie und Gewerbe eingesetzt. Dabei wird auBerdem 
vorgeschlagen, dass man die Folie auf die AuBenseite des 
Trapezprofiles aufbringt und insbesondere klebt. Das Auf- 
kleben kann mit Hilfe einer auf der Folie aufgebrachten 
Selbstklebeschicht erfolgen. Das Verkleben kann aber auch 

40 mit fliissigem Klebstoff, Klebebandem, und dergleichen 
vorgenornmen werden, wenn die Folie keine Selbstklebe- 
schicht aufweist. Falls eine Selbstklebeschicht vorhanden 
ist, sollte sie in dem vorliegenden Anwendungsfall einseitig 
und vollflachig sein. 

45 [0023] Von Vorteil ist auch die Verwendung der erfin- 
dungsgemaBen Folie als Dampfsperre fur Raume mit hoher 
Luftfeuchtigkeit wie Schwimmhallen, Nasszellen und der- 
gleichen. Die Folie dient in diesem Fall als Innen abdichtung 
fiir diese Raume, um eine Diffusion des Wasserdampfes in 

50 das Mauerwerk der AuBenmauer zu verhindern. Dazu wird 
weiterhin vorgeschlagen, dass man die Folie auf die Innen- 
seite der AuBenwand aufbringt oder auf die Innenseite einer 
raumseitig an der AuBenwand angebrachten Isolierverklei- 
dung aufbringt, insbesondere klebt. Auch hier kann das Kle- 

55 ben mit Hilfe einer einseitig auf der Folie aufgebrachten, 
insbesondere vollflachigen Selbstklebeschicht erfolgen, 
aber die Verklebung kann auch mit anderen Hilfsmitteln wie 
fliissigem Klebstoff, Klebebandem oder vorzugsweise auch 
mit auf den Untergrund abgestimmten gebrauchlichen bau- 

60 iiblichen Klebstoffen und dergleichen vorgenornmen wer- 
den. Auf diese Folie kann dann in iiblicher Weise Farbe auf- 
gestrichen, Putze aufgebracht und Fliesen gelegt werden, 
ohne dass Stiitzkonstruktionen erforderlich sind. 
[0024] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ver- 

65 wendet man die Folie mit Vorteil als Trenn- und/oder Sperr- 
schicht im Wand- und/oder FuBbodenbereich zum Verhin- 
dern von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Bau- 
stoffen oder zwischen dem Untergrund, Feuchtigkeit aus 



dem Untergrund und dem darauf aufzubringenden Baustoff. 
Gegeniiber der aus dem Stand der Technik bekannten Ver- 
wendung von Zwei-Komponenten-Reaktionsharzen oder 
von zu verklebenden Folien, mit denen eine entsprechende 
Trenn- und Sperrschicht geschafFen wird, hangt die Trenn- 5 
und Sperrschicht erfindungsgemaB nicht von der mehr oder 
weniger sorgfaltigen handwerklichen Verarbeitung ab, son- 
dem die Trenn- und Sperrschicht hat eine imrner gleich blei- 
bende Qualitat, da diese von der ebenfaUs gleich bleibenden 
Qualitat der Folie gewahrleistet wird. 10 
[0025] Auf der Baustelle kann diese Folie lose auf den 
Untergrund aufgebracht oder sie kann nach einer Ausgestal- 
tung der Erfindung fest mit dem Untergrund verbunden, ins- 
besondere verklebt, werden, wobei man auf dieser Folie den 
weiteren Wand- bzw. FuBbodenaufbau vornimmt. Das Ver- 15 
kleben kann mit Hilfe einer Selbstklebeschicht der Folie 
oder vorzugsweise auch mit auf den Untergrund abgestimm- 
ten gebrauchlichen und bauiiblichen Klebstoffen vorgenom- 
men werden. Auf dieser so neu geschafFenen Oberflache 
kann dann der weitere FuBboden- oder Wandaufbau in iibli- 20 
cher Arbeitstechnik erfolgen. Bei spiels weise kann Spachtel- 
masse oder sonstiger Mortel aufgebracht werden, anschlie- 
Bend ein Klebstoff und wiederum anschlieBend ein Oberbo- 
den- bzw. Wandbelag aufgebracht werden. Die Metallfolie 
innerhalb der erfindungsgemaBen Folie dichtet dann den 25 
Untergrund mit auBerordentlich hoher Sicherheit gegeniiber 
Feuchtigkeit, Geriichen und anderen unerwiinschten Einwir- 
kungen ab. Die Folie kann auch eingesetzt werden, wenn der 
vorliegende Untergrund eine nur schlechte Haftung gegen- 
iiber der nachfolgenden Schicht aufweist, denn die Folie 30 
zeigt in Folge des uberputzbaren und/oder uberklebbaren 
Vlieses, Gewebes, usw. eine sehr gute Haftung gegeniiber 
bauiiblichen Materialien. Als Oberbodenbelag konnen bei- 
spielsweise Teppichboden, Kunststoffbelage, z. B. PVC, 
Parkett, Fliesen, usw. vorgesehen sein. 35 
[0026] In einer weiteren vorteilhaften Verwendung der er- 
findungsgemaBen Folie dient diese als Dampfsperre fiir ge- 
kiihlte Raume, insbesondere Kiihlhauser. In diesem Fall 
wird auBerdem vorgeschlagen, dass man die Folie auf die 
AuBenseite der AuBenwand und/oder der Decke des gekiihl- 40 
ten Raumes oder auf die AuBenseite einer auBen an der Au- 
Benwand bzw. Decke angebrachten Isolierverkleidung auf- 
bringt, insbesondere klebt. Das Verkleben kann auch hier 
mit einer Selbstklebeschicht oder mit separaten KlebstofFen 
oder Klebebandem vorgenommen werden. 45 
[0027] Weiterhin laBt sich die Folie mit Vorteil verwenden 
als bakterielle und virologische Sperrschicht in Kranken- 
hausern, biologisch-medizinischen Forschungslabors und 
anderen bioiogisch und/oder medizinisch genutzten Rau- 
men oder Gebauden. In diesen Fallen ist es wichtig, dass 50 
Bakterien und Viren oder andere bioiogisch und medizi- 
nisch aktive Lebewesen und Substanzen einerseits nicht von 
auBen in die Raume oder Gebaude eindringen und anderer- 
seits nicht aus solchen Raumen oder Gebaude nach auBen 
hin entweichen. Der letztere Fall ist besonders wichtig in 55 
biologisch-medizinischen Forschungslabors, welche mit 
hochgefahrlichen Erregem wie Bakterien und Viren arbeiten 
oder sich mit gentechnologischer Forschung beschaftigen, 
wobei einzelne Genbausteine auf keinen Fall aus den Labor- 
raumen nach auBen hin unkontrolliert entweichen diirfen. 60 
Hier bietet die in der erfindungsgemaBen Folie angeordnete 
Metalilage einen sicheren Schutz vor einem Hindurchwan- 
dern der unerwiinschten Lebewesen und Substanzen von in- 
nen nach auBen oder von auBen nach innen. 
[0028] In diesem Fall wird auBerdem vorgeschlagen, dass 65 
man die Folie auf die Innenseite der rohen Wande, FuBbo- 
den und/oder Decken aufbringt, insbesondere klebt, und den 
weiteren Aufbau der Wande, FuBboden bzw. Decken auf 



dieser Folie vornimmt Zum Verkleben und zum weiteren 
Aufbau der Wande, FuBboden und Decken sei auf die vor- 
herigen Ausfiihrungen verwiesen. Auf die Folie konnte man 
einen Fliesenbelag und gegebenenfalls auch einen Anstrich 
aufbringen, wobei man eine Oberflache geschaffen hatte, 
die durch entsprechende MaBnahmen dekontaminierbar 
ware. Selbst bei einem Brechen und ReiBen der Fliesen und 
bei nicht dichten Fugen zwischen den Fliesen ware durch 
die Metalilage der erfindungsgemaBen Folie eine sichere 
Abdichtung dieser Raume und Gebaude nach auBen und 
nach innen hin gewahrleistet. 

[0029] In einem weiteren vorteilhaften Anwendungsfall 
laBt sich die erfindungsgemaBe Folie mit Vorteil als Ab- 
schirmung von Raumen und/oder Gebauden gegen elektro- 
magnetische hoch- oder niederfrequente Wechselfelder, 
z. B. Hochspannungsleitungen, Funks trahlungen und ande- 
res verwenden. Auch hier liegt der Vorteil in der Art der er- 
findungsgemaBen Folie, die zum einen ein Verkleben, ent- 
weder mit einer Selbstklebeschicht oder mit bauublichen 
Klebstoffen und Klebebandem, usw. gestattet, wobei man 
zum anderen auf dieser Folie dann mit bauublichen Materia- 
lien, wie Klebstoffen, Putzen, Farben, Mortel, usw. weiter- 
arbeiten kann. Falls gewiinscht, kann die in der Folie einlie- 
gende Metalilage geerdet werden. Fiir eine elektromagneti- 
sche Abschirmung ist eine solche Erdung aber in der Regel 
nicht erforderlich. 

[0030] Insbesondere ist es von Vorteil, dass man die Folie 
nachtraglich auf die bereits vorhandene Bausubstanz auf- 
bringen kann, ohne dass die vorhandene Bausubstanz ent- 
fernt oder erneuert werden muss. 

[0031] Die Folie kann, wie zum Teil bereits erwahnt, ein- 
oder beidseitig, vollflachig bzw. streifenformig oder in ei- 
nem anderen Muster selbstklebend oder nur randseitig 
selbstklebend sein, aber andererseits auch, wie bereits er- 
wahnt wurde, direkt auf der Baustelle mit iiblichen Kleb- 
stoffen verklebt werden. 

[0032] Weiterhin kann die Folie auch zum Abschirmen 
von Raumen und/oder Gebauden gegen Rontgenstrahlen, 
radioaktive und/oder kosmische Strahlen verwendet wer- 
den, wobei als Mittellage vorzugsweise Bleifolie eingesetzt 
wird. 

[0033] Aufgrund des Aufbaues der erfindungsgemaBen 
Folie erreicht man auBerdem den Vorteil, dass die Folie 
nicht nur mit Klebe- und Dichtstoffen auf dem Untergrund 
oder untereinander verklebt werden kann. Das Vlies der Fo- 
lie kann namlich auBerdem zur thermischen oder sonstigen 
VerschweiBung der Folien untereinander sowie mit anderen 
Dichtfolien dienen. Daher wird vorgeschlagen, dass meh- 
rere Folien miteinander durch VerschweiBen, insbesondere 
thermisches VerschweiBen, des Vlieses miteinander oder 
mit anderen Dichtfolien verbunden werden, wobei diese 
Ausgestaltung der Erfindung fur samtliche Anwendungsge- 
biete moglich ist. 

[0034] Im folgenden werden Einzelheiten und weitere 
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung, teilweise an- 
hand von Zeichnungen, naher erlautert. Es zeigen 
[0035] Fig. 1 den Aufbau eines Ausfiihrungsbeispiels der 
erfindungsgemaBen Folie im Schnitt und 
[0036] Fig, 2 eine perspektivische Darstellung der Ver- 
wendung einer erfindungsgemaBen Folie als Dampfbremse, 
die auf ein Stahltrapezprofildach aufgeklebt wird. 
[0037] In alien Zeichnungen haben gleiche Bezugszei- 
chen die gleiche Bedeutung und werden daher gegebenen- 
falls nur einmal erlautert. 

[0038] Die erfindungsgemaBe Folienbahn nach dem Aus- 
fuhrungsbeispiel ist in Fig. 1 im Schnitt dargestelit. Als Au- 
Benlagen 1 fiir die erfindungsgemaBe Folie 4 konnen Vliese, 
Gewebe, technische Gewirke und Stricke aus synthetischen 



und natiirlichen Fasera und Glas sowie verstarktes Papier 
und Folien eingesetzt werden, sofern sie den Produktanfor- 
derungen beziiglich der Uberputzbarkeit und Uberklebbar- 
keit geniigen. Die Fiachengewichte der Substrate konnen 
20 g/m 2 bis 300 g/m 2 , bevorzugt 80 g/m 2 bis 100 g/m 2 be- 5 
tragen. In der bevorzugten Ausfuhrung werden zwei Poly- 
ester-Nadelvliese rnit je 80 g/m 2 eingesetzt. 
[0039] Als Zwischenschichten 2 werden thermoplastische 
Kunststoffe eingesetzt, die als Film die Eigenschaft haben, 
die beiden AuBenlagen 1 mit der Mittellage 3 miteinander 10 
zu verbinden. 

[0040] Als Zwischenschichten 2 konnen PoLyolefine, Co- 
polyamide, Copolyester oder thermoplastische Polyure- 
thane eingesetzt werden. ErfindungsgemaB wird als Mittel- 
lage 3 zusatzlich eine Metallfolie und in diesem Beispiel 15 
eine Aluminiumfolie kaschiert. Dadurch wird eine Wasser- 
dampfdiffusion durch das Produkt fast vollstandig verhin- 
dert und der sd-Wert je nach Dicke der Metallfolie bzw. Alu- 
miniumfolie auf deutlich rnehr als 100 m und gegebenen- 
falls auf mehr als 1000 m erhoht. 20 
[0041] Der sd-Wert gibt die Dicke einer Luftschicht an, 
die den gleichen Widerstand gegenuber Wasserdampfdiffu- 
sion wie der Werkstoff aufweist. 

[0042] Das Flachengewicht der Zwischenschicht 2 kann 
dem Anforderungsprofil entsprechend zwischen 20 g/m 2 bis 25 
250 g/m 2 betragen und liegt bevorzugt bei 80 g/m 2 bis 
130 g/m 2 . In der besonders bevorzugten Ausfuhrung wird 
eine LDPE-Zwischenschicht mit 130 g/m 2 eingesetzt. 
[0043] Weiterhin ist in Fig. 1 eine Selbstklebeschicht 6 
schematisch dargestellt, die in diesem Fall nur einseitig auf 30 
die Folie 4 aufgebracht ist. 

[0044] Bei der Herstellung der Folie 4 laufen eine Bahn 
aus Vlies 1 und eine Bahn aus Metallfolie 3 durch den Spalt 
zweier Walzen, wo sie aufeinander gepreBt werden. Gleich- 
zeitig wird das fur die eine Zwischenschicht 2 der Folie ein- 35 
gesetzte Polymer-Granulat im Extruder unter Temperatur 
und Druck verfliissigt. Die Schmelze wird im gekuhlten 
Walzenspalt zwischen den Lagen 1 und 3 abgelegt und auf 
Raumtemperatur abgekuhlt. Die erstarrte Masse verbindet 
die beiden Lagen 1 und 3. Dann lasst man dieses halbfertige 40 
Produkt zusammen mit einer zweiten Bahn aus Vlies wie- 
derurn durch den Walzenspalt laufen und verbindet diese 
beiden Bahnen wiederum in gleicher Weise mit dem ge- 
schmolzenen Polymer und miteinander. Nach dem Abkuh- 
len erhalt man dann das fertige Produkt. 45 
[0045] Vorzugsweise betragt die Dicke der erfindungsge- 
maBen Folie 0,3 bis 2 mm, insbesondere 0,4 bis 0,7 mm. Die 
Dicke der Metallfolie liegt vorzugsweise bei 10 bis 
1000 um, insbesondere bei 20 bis 250 urn. 
[0046] Die Verwendung der erfindungsgemaBen Folien- 50 
bahn als Dampfsperre bei ein em Trapezprofildach 5 wird in 
der perspekti vischen Darstellung in Fig. 2 gezeigt. Die Folie 
4 wird mittels einem speziell fur die Verklebung von Dicht- 
folien entwickelten Klebeband mit dem Handelsnamen Te- 
rostat 81 (Produkt der Fa Henkel Bautechnik GmbH) auf 55 
die Oberseite des Stahltrapezprofildaches 5 geklebt. Dabei 
richtet sich die Anzahi der beidseitig klebenden Klebeban- 
der "Terostat" nach der Gebaudehohe und der daraus resul- 
tierenden Windsogbelastung. Es kann auch eine Folie mit 
vollflachiger Selbstklebeschicht zur Verklebung auf dem 60 
Stahltrapezprofil verwendet werden, wobei die nachfolgend 
aufzubringende Dammschicht in bekannter Technik mit 
Klebern auf der Folie befestigt wird. 

Patentanspriiche 65 

1 . Mehrlagige, fur Wasserdampf undurchlassige Folie 
(4) fur den Baubereich, bestehend aus einer Metallfolie 
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als Mittellage (3) und beidseitig, insbesondere mit ther- 
moplastischem KunststofT, unloslich aufkaschierten 
iiberputzbaren und/oder iiberklebbaren AuBenlagen (1) 
aus Vlies, Gewebe, technischem Gewirke, Stricken, 
Glasfasern, verstarktem Papier und dergleichen, da- 
durch gekennzeichnet, dass die mehrlagige Folie (4) 
groBflachig ausgebildet ist. 

2. Folie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Folie (4) einseitig oder beidseitig, vollflachig, 
streifen- oder punktformig, oder nur randseitig mit ei- 
ner Selbstklebeschicht (6) versehen ist. 

3. Folie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallfolie eine Aluminiumfolie ist. 

4. Folie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallfolie eine Kupferfolie ist. 

5. Folie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallfolie eine Bleifolie ist. 

6. Verwendung der Folie (4) nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 3 als Dampfsperre bei Trapezprofildachern 
(5), insbesondere Stahltrapezprofildachern. 

7. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man die Folie (4) auf die AuBenseite des 
Trapezprofiles (5) aufbringt und insbesondere klebt. 

8. Verwendung der Folie (4) nach einem der Anspru- 
che 1 bis 3 als Dampfsperre fur Raume mit hoher Luft- 
feuchtigkeit wie Schwimmhallen, Nasszellen und der- 
gleichen. 

9. Verwendung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man die Folie (4) auf die Innenseite der 
AuBenwand aufbringt oder auf die Innenseite einer 
raumseitig an der AuBenwand angebrachten Isolierver- 
kleidung aufbringt, insbesondere klebt. 

10. Verwendung der Folie (4) nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 3 als Trenn- und/oder Sperrschicht im Wand- 
und/oder FuBbodenbereich zum Verhindern von Wech- 
selwirkungen zwischen verschiedenen Baustoffen oder 
zwischen dem Untergrund, Feuchtigkeit aus dem Un- 
tergrund und dem darauf aufzubringenden Baustoff. 

11. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man die Folie (4) fest mit dem Unter- 
grund verbindet, insbesondere verklebt, und auf dieser 
Folie (4) den weiteren Wand- bzw. FuBbodenaufbau 
vornimmt. 

12. Verwendung der Folie (4) nach einem der Anspru- 
che 1 bis 3 als Dampfsperre fur gekuhlte Raume, insbe- 
sondere Kuhlhauser. 

13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man die Folie (4) auf die AuBenseite der 
AuBenwand und/oder der Decke des gekuhlten Raumes 
oder auf die AuBenseite einer auBen an der AuBenwand 
bzw. Decke angebrachten Isolierverkleidung aufbringt, 
insbesondere klebt. 

14. Verwendung der Folie (4) nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 3 oder 5 als bakterielle und virologische 
Sperrschicht in Krankenhausern, biologisch-medizini- 
schen Forschungslabors und anderen biologisch und/ 
oder medizinisch genutzten Raumen oder Gebauden. 

15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man die Folie (4) auf die Innenseite der 
rohen Wande, FuBboden und/oder Decken aufbringt, 
insbesondere klebt, und den weiteren Aufbau der 
Wande, FuBboden bzw. Decken auf dieser Folie (4) 
vomimmt. 

16. Verwendung der Folie (4) nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 4 als Abschirmung von Raumen und/oder Ge- 
bauden gegen elektromagnetische hoch- oder nieder- 
frequente Wechselfelder. 

17. Verwendung nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dass man die Folie (4) nachtraglich auf die 
bereits vorhandene Bausubstanz aufbringt. 

18. Verwendung der Folie nach einem der Anspriiche 
1 bis 5 als Abschinnung von Raumen und/oder Gebau- 
den gegen Rontgenstrahlen, radioaktive und/oder kos- 5 
mische Strahlen. 

19. Verwendung nach einem der Anspriiche 6 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass man mehrere Folien (4) 
miteinander durch VerschweiBen, insbesondere thermi- 
sches VerschweiBen, des Vlieses miteinander oder mit 10 
anderen Dichtfolien verbindet. 
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